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@ Trockene Leichtbetonmischung, bestehend zumindest 
aus Sand, Zement und einer Komponente geringer Dich- 
te, dadurch gekennzeichnet, dass die Leichtbetonmi- 
schung als zusatzliche Mischungsbestandteile wenig- 
stens ein FlielSmittel auf Polycarboxylatether-Basis und 
wenigstens einen Stabilisator aufweist. 
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Pumpbarer Leichtbeton und Trockenmischung dafiir 

Bereich der Erfindung 

Die Erfindung betrifft eine trockene oder angemachte 
Leichtbetonmischung, bestehend zumindest aus Sand, Zement und 
einer Komponente geringer Dichte, insbesondere Hiittenbims- oder 
vorzugsweise Blahtonkornern, sowie gegebenenfalls Flugasche 
und/oder Kalksteinmehl. 

Hintergrund der Erfindung 

Derartige Leichtbetonmischungen sind bekannt und haben 
gegeniiber normalem Beton den Vorteil einer geringeren 
Rohdichte, eines geringeren Gewichts, einer verminderten 
Warmeleitfahigkeit und dennoch einer guten 

Warmespeicherfahigkeit, wobei dieser Leichtbeton nach dem 
Anmachen, Giefien und Abbinden auch wasserundurchlassig sein 
kann. 

Als schwierig gestaltet sich jedoch die Verarbeitung vor allem 
dann, wenn dieser Leichtbeton nach dem Anmachen iiber eine 
groBere Entfernung transportiert werden muss, weil er nicht 
Oder nur mit Schwierigkeiten gepumpt werden kann. Dies riihrt 
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20 



25 



Es besteht deshalb die Aufgabe, eine Leichtbetonmischung der 
eingangs genannten Art zu schaffen, die leichter gepumpt werden 
kann und dabei auch die Verwendung von kontinuierlich 
arbeitenden Pumpen, beispielsweise Schneckenpumpen, erlaubt. 



o 
o 



daher, dass die sehr leichten Blahtonkorner die Tendenz haben, 
sich von der iibrigen angemachten Mischung zu trennen und 
beispielsweise auf zuschwimmen und innerhalb einer Pumpleitung 
an den Wandungen anzulagern, wahrend die f einer en, aber w 
5 schwereren Bestandteile wie z. B, Sand und Zement, leichter 
durch die entsprechende Pumpleitung bewegt werden konnen, 
zusammen mit dem Anmachwasser . 

Es ist deshalb bei derartigen Leichtbetonmischungen notwendig, 
1 0 diese nach dem Anmachen standig zu riihren und zu bewegen und 
^ moglichst unmittelbar an der Stelle des Anmachens zu 

verarbeiten, beispielsweise durch Einschiitten in die 

entsprechende Schalung . 

15 Soil ein derartiger Leichtbeton durch Pumpen befordert werden, 
miissen relativ groBvolumige Kolbenpumpen benutzt werden, die 
selbst teuer sind und bei denen erf orderlich ist, dass der 
Leichtbeton von vorneherein in einer Regelkonsistenz gepumpt 
wird, die einen hohen Pumpendruck er f order t. 



Allgemeine Beschreibung der Erfindunq 

Zur Losung dieser Aufgabe weist die eingangs definierte 
Leichtbetonmischung als zusatzliche Mischungsbestandteile 
wenigstens ein Flieflmittel auf Polycarboxylatether-Basis und 
30 wenigstens einen Stabilisator auf, 

Durch das FlieBmittel wird die Leichtbetonmischung beim 
Anmachen so flieBfahig, dass sie sehr gut gepumpt werden kann, 
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auch mit einer Schneckenpumpe . Der Stabilisator verhindert die 

o 

Entmischung, so dass die an sich leicht auf schwimmenden q 



Blahtonkorner sich nicht mehr aus der Mischung separieren. 



U3 



sondern in der gewiinschten Weise innerhalb der Mischung 
5 verbleiben und mitgepumpt werden, so dass auch am Ende einer 
Pumpleitung die gewiinschte angemachte Leichtbetonmischung 
weitgehend homogen ankommt. 

Es sei noch erwahnt, dass die Pumpf ahigkeit weiter verbessert 
10 sein kann, wenn die Mischung einen oder mehrere Porenbildner 
* enthalt. Versuche haben gezeigt, dass derartige 
Luftporenbildner zusatzlich zur Stabilisierung der 
Blahtonkorner beitragen. Somit wird dadurch eine Doppelfunktion 
erfiillt, indem einerseits die Rohdichte des Leichtbetons weiter 
1 5 vermindert und auBerdem die Entmischungsgef ahr ebenf alls 
verringert werden. 

Detaillierte Beschreibung der Erfindung 

Soweit nachstehend Angaben in Gewichtsprozent gemacht werden, 
20 beziehen sich diese auf die Mischung aus Zement, Sand, 
Komponente geringer Dichte und (soweit vorhanden) 
Kalksteinfiiller und/oder Flugasche. 

Bei Polycarboxylatethern handelt es sich urn FlieSmittel , die 
25 als Superplasticizer bezeichnet werden, bei denen 
Polycarboxylate mit polyetherartigen Seitenketten (in der Regel 
Gemische von Polymeren unterschiedlicher MolekiilgroSe) ) 
vorliegen. Diese konnen in einer moglichen bevorzugten Variante 
der Erfindung in einem Anteil von 0,01 bis 0,5 Gew.-% 
30 vorliegen, insbesondere beispielsweise von 0,02 bis 0,2 Gew.-%. 

Als Stabilisatoren finden insbesondere solche auf 
Alkylcellulosebasis, wie Methylcellulose, in einem Anteil, der 

: : .: 
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beispielsweise in einer bevorzugten Leichtbetonmischung in 

o 

einem Anteil von 0,005 bis 0,2, vorzugsweise 0,01 bis 0,1 Gew.- q 
%, vorliegen kann, oder auf Bentonitbasis, der beispielsweise ^ 
in einer bevorzugten Ausfiihrungsf orm in einem Anteil von 0,05 ^ 
5 bis 0,5, vorzugsweise 0,01 bis 0,3 Gew.-%, vorliegen kann, oder 
Gemische davon, Verwendung, Der oder die Stabilisatoren sind in 
die Mischung in einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung 
pulverf ormig eingearbeitet . 

1 0 Daneben konnen in einem moglichen bevorzugten erf indungsgemaBen 
^ Leichtbeton ein oder mehrere Luf tporenbildner, beispielsweise 
in einem Anteil von 0,0001 bis 0,2, insbesondere beispielsweise 
von 0,0003 bis 0,1 Gew.-%, vorliegen. Als Luf tporenbildner 
finden Substanzen, welche im Leichtbeton einen stabilen 

1 5 Mikroschaum bilden, Verwendung, beispielsweise Harzseifen oder 
Resine oder insbesondere Fettalkoholsulf ate, oder ferner 
Gemische von zwei oder mehr dieser Komponenten. 

Der Anteil an Zement kann beispielsweise in einer moglichen 
20 bevorzugten erf indungsgemaBen Leichtbetonmischung bei 20 bis 50 

Gew,-%, wobei ein Bereich von 25 bis 45 Gew.-% eine mogliche 
' besonders bevorzugte Variant e darstellt, liegen, Beispielsweise 

findet Portlandzement (CEM I) Verwendung. 

25 Der Anteil an Sand, insbesondere einem Natursarid (der auch 
kieshaltig sein oder nur aus Kies entsprechender KorngroBe 
bestehen kann) , beispielsweise mit einer KorngroBe von kleiner 
als 5 mm, z.B. in einer denkbaren bevorzugten Ausfiihrungsform 
der Erfindung von 0 bis 4 mm, kann beispielsweise in einer 

30 moglichen bevorzugten erf indungsgemaBen Leichtbetonmischung bei 
20 bis 80 Gew.-%, wobei ein Bereich von 30 bis 70 Gew.~% eine 
mogliche besonders bevorzugte Variant e darstellt, liegen. 
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Der Anteil an Komponente geringer Dichte, insbesondere Blahtori/ 
beispielsweise mit einer KorngroBe von weniger als 8 mm, z.B. 
in einer denkbaren bevorzugten Ausfiihrungsf orm der Erfindung 
von 0 bis 5 mm, kann beispielsweise in einer moglichen 
bevorzugten erf indungsgemafien Leichtbetonmischung bei 5 bis 25 
Gew.-%, wobei ein Bereich von 8 bis 20 Gew.-% eine mogliche 
besonders bevorzugte Variante darstellt, liegen. 

Gewiinschtenfalls konnen auch noch ein Kalksteinmehl 
(Kalksteinfiiller) und/oder Flugasche, jeweils in einem 
moglichen Anteil beispielsweise von 0 bis 20 Gew.-%, wobei 
jeweils ein Anteil von 0 bis 15 Gew.-% eine mogliche besonders 
bevorzugte Variante darstellt, vorliegen. 

Eine angemachte Leichtbetonmischung beinhaltet eine vorstehend 
beschriebene Trockenmischung sowie ferner Wasser in iiblichen 
Anteilen, beispielsweise in einer moglichen bevorzugten 
Ausfiihrungsf orm in einem Anteil von 8 bis 22, insbesondere 10 
bis 20 Gewichtsprozent bezogen auf die Trockenmasse . 

Beispiele: 

Die nachfolgenden Beispiele illustrieren die Erfindung , ohne 
sie einzuschranken: 



Beispiel 1: Leichtbeton LB 25 (Rohdichte 1,6): 



Komponenten 


Anteil (Gew. -% bezogen auf 
Trockenmischung) 


Zement CEM I 32,5 R 


22 


Zement CEM I 52,5 R 


12 


Natursand 0 - 4 nun 


45 


Blahton 0 - 5 mm 


12 


Kalksteinfuller 


4 
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6 



Flugasche 


5 


Polycarboxylat ether 


0 , 04 


Fettalkoholsulfat 


0,0015 


Bentonit 


0,05 


Methylcellulose 


0,02 



Beispiel 2: Leichtbeton LB 15 (Rohdichte 1,4) 



Komponenten 


Anteil (Gew.-% bezogen auf 
Trockenmischung) 


Zement CEM I 32,5 R 


21 


Zement CEM I 52,5 R 


10 


Natursand 0 - 4 mm 


46 


Blahton 0 - 5 mm 


14 


Kalksteinfuller 


5 


Flugasche 


4 


Polycarboxylat ether 


0,04 


Fettalkoholsulfat 


0,002 


Bentonit 


0,05 


Methylcellulose 


0,02 



10 



15 



/ Anspriiche 
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Anspriiche 

o 
o 

1 . Trockene Leichtbetonmischung, bestehend zumindest aus ^ 
Sand, Zement and einer Koraponente geringer Dichte, dadurch ^ 
5 gekennzeichnet , dass die Leichtbetonmischung als 

zusatzliche Mischungsbestandteile wenigstens ein 
FlieSmittel auf Polycarboxylatether-Basis und wenigstens 
einen Stabilisator aufweist. 

10 2. Trockene Leichtbetonmischung nach Anspruch ^, dadurch 

gekennzeichnet, dass sie als weitere Mischungsbestandteile 
Flugasche und/oder Kalksteinmehl aufweist . 

3. Trockene Leichtbetonmischung nach einem der Anspriiche 1 
15 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente 

geringer Dichte aus Hiittenbims- oder vorzugsweise 
Blahtonkornern besteht. 

4. Trockene Leichtbetonmischung nach einem der Anspriiche 1 
20 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie zusatzlich einen 

Luf tporenbildner , insbesondere ein Fettalkoholsulf at , 
aufweist. 

5. Trockene Leichtbetonmischung nach einem der Anspriiche 1 
25 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als Stabilisator eine 

Alkylcellulose, insbesondere Methylcellulose, oder 
Bentonit, oder eine Mischung von zwei oder mehr dieser 
Stabilisatoren, vorgesehen ist. 

30 6. Trockene Leichtbetonmischung nach einem der Anspriiche 1 

bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass darin, bezogen auf die 
Mischung aus Zement, Sand, Komponente geringer Dichte und, 
falls vorhanden, Kalksteinmehl und/oder Flugasche, der 

at • •••• 
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Zement in einem Anteil von 20 bis 50 Gew.-%, der Sand in 
einem Anteil von 20 bis 80 Gew.-%, die Komponente geringer 
Dichte, insbesondere Blahtonkorner , in einem Anteil von 5 
bis 25 Gew.-%, das Kalksteinmehl in einem Anteil von 0 bis 
20 Gew.-%, Flugasche in einem Anteil von 0 bis 20 Gew."%, 
ein erster Stabilisator in einem Anteil von 0,005 bis 0,2 
Gew.-%, ein zweiter Stabilisator in einem Anteil von 0,05 
bis 0,5 Gew.-%, als FlieBmittel ein Polycarboxylether in 
einem Anteil von 0,01 bis 0,5 Gew.-%, sowie ein 
Luftporenbildner in einem Anteil von 0,0001 bis 0,2 Gew.- 
%, vorhanden ist. 

Trockene Leichtbetonmischung nach einem der Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichet , dass darin, bezogen auf die 
Mischung aus Zement, Sand, Komponente geringer Dichte und, 
falls vorhanden, Kalksteinmehl und/oder Flugasche, der 
Zement in einem Anteil von 25 bis 45 Gew.-%, der Sand in 
einem Anteil von 30 bis 70 Gew.-%, die Komponente geringer 
Dichte, insbesondere Blahtonkorner , in einem Anteil von 8 
bis 20 Gew.-%, das Kalksteinmehl in einem Anteil von 0 bis 
15 Gew,-%, die Flugasche in einem Anteil von 0 bis 15 
Gew.-%, ein erster Stabilisator in einem Anteil von 0,01 
bis 0,1 Gew.-%, ein zweiter Stabilisator in einem Anteil 
von 0,01 bis 0,3 Gew.-%, als FlieBmittel ein 
Polycarboxylether in einem Anteil von 0,02 bis 0,2 Gew.- 
%, sowie ein Luftporenbildner in einem Anteil von 0,0003 
bis 0,1 Gew.-%, vorhanden ist. 

Trockene Zementmischung nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
wobei der Zement Portlandzement ist . 

Trockene Zementmischung nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
wobei der Sand eine KorngroBe von 0 bis 4 mm hat. 



10. Trockene Zementmischung nach einem der Anspriiche 1 
bis 9, wobei die Komponente geringer Dichte, insbesondere 
Blahtonkorner , eine KorngroBe von 0 bis 5 mm hat, 

11. Angemachte Leichtbetonmischung, beinhaltend eine 
Mischung einer trockenen Leichtbetonmischung nach einem 
der Anspriiche 1 bis 1 0 und Wasser . 

1 2 . Angemachte Leichtbetonmischung nach Anspruch 1 1 , 
wobei der Wasseranteil, bezogen auf das Gesicht der 
Trockenmischung, bei 10 bis 20 Gew,-% liegt. 
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